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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 2512038A 
BASIC-ABSTRACT: 

Dry offset plate has an ink-accepting substance (I) with a laser-sensitive 
coating contg. laser energy-absorbing particles (II). a self-oxidising binder 
(III) and a curable resin (TV), to which a silicone rubber film (V) is bonded 
firmly. Pref. (I) consists of a metal plate with an oleophilic resin coating, 
(II) of C black and (III) of nitrocellulose. In use, laser energy is directed 
onto the plate, so that zones of (V) are loosened or removed selectively, 
forming an image, then the plate is developed and (TV) is cured. This dry 
offset plate makes the use of laser energy practical and is suitable for 
general applications. Any oleophilic resin can be used for coating the metal 
(Al) plate for (I). (TV) pref. is a novolak resin. A polytetra-butyl or 
-isopropyl titanate coating pref. is used to bond (V). 
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Trockenflachdruckplatte zur Abblldung mit Laser 



Die Erf indung bezieht slch auf Trockenflachdruckplatten. 

Trockenflachdruckplatten sind in der US- Patentschrift 3 677 178 
(Patent erteilt am 1B 0 Juli 1972, Scott Paper Company) bsschrieben. 



hzirteten f eaten aber elastischen Siliconkautschukfilm Dberzogen ist, 
der ubliche lithographische Farbe von einer Farbtualze auf einer Drucker- 
presse nicht aufnimmt. 

Kurzlich sind Uerf ahren zur Anuendung eines Laserstrahls zur Erzeugung 
eines Bilds auf einer Flachdruckplatte (Offsetplatte) oder Hochdruck- 
platte vorgeschlagen uorden ( z.B. US-Patentschrift 3 5o6 779 , Patent 
erteilt am 1<u April 1970 f Broun u.a., "Laser Beam Type Setter" und 
US-Pa^entschrift 3 66^ 737, Patent erteilt am 23.Mai 1972, Lipp, "Prin- 
ting Plate Recording by Direct Exposure"). Obuohl groBa Hoffnungan auf 
Laserstrahlen zur Erzeugung von Druckplattan hoher Auf lQsung gasetzt 
uorden sind, ist bisher kein praktlaoher hJeg zur Erzeugung eines Bilds 



Diese Platten enthalten elne flexible Unterlage, die mit elnem ge- 
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auf einer Trackenf lachdruckplatte gefunden worden. Der Silicankaut- 
9chuk f der Druckfarbe abweiat, wird van Laserstrahlung nicht beein- 
fluBt. Der Siliconkautschuk acheint fur die Energie durchlassig zu 
aein f und es findet keine uesentliche Reaktian statt. Ea kann moglich 
sein, auf einer lichtempf indlichen Trockenf lachdruckplatte mit einem 
Lasers trahl, der Licht in dem ultraviolet ten Bereich emittiert, direkt 
ein Bild zu erzeugen* Der Nachteil von solchen Laaerstrahlen ist je- 
doch 9 daB diese zur Zelt sehr kostspielig sind und keine groBe Aus- 
gangalelatung haben. AuBerdem miiBten solche lichtempf indlichen Platten 
unter einem beaonderen, nicht-aktiven Licht gehandhabt uerden, well 
ein valligea Belichten mit ultraviolettem Licht die Aufzeichnungaf ihig- 
keit der Platten zeratoren uQrde* AuBerdem iat die Gebrauchalebena- 
dauer einea lichtempf indlichen Uberzuga begrenzt. 

Ea beateht daher ein groBes Intreaae an einer Trackenf lachdruckplatte, 
auf der ein Bild unter Anuendung einea Laaeratrahls in praktischer, 
fQr den allgemeinen Gebrauch geeigneter hlelse erzeugt werden kann. 

Die Erflndung achiagt eine Trockenflachdruckplatte vor, die dadurch 
gekennzeichnet iat 9 daB die auf einem f arbaufnehmenden Substrat eine 
laaerempflndliche Schicht, die Laaerenergie abaorbierende Teilchen, ein 
selbatoxidlerendea Bindemittel und ein vemetzbarea Harz enthalt, und 
elnen auf dleaer Schicht liegenden und in haftfeatem Kantakt mit dieaer 
Schicht bef indlichen Sillconkautachukfilm enthMlt. 

In der Zeichnung atellt 

die Figux 1 einen Querachnitt dar y der den Aufbau der Trockenflach- 
druckplatte der Erflndung zelgt und 
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die Figur 2 einen Querachnitt dar, der die Erzeugung einea Bilda 
auf der Platte der Erfindung erlSutert. 

Die Erfindung achlagt eine Trockenf lachdruckplatte vor f diB eine 
laserempfindliche Schicht enthalt, die Laserenergie abaorbierende 
Teilchen, ein selbatoxidierendea Bindemittel und ain vernetzbarea 
Harz enthalt. Bei einer bevorzugten Auafuhrungaform der Erfindung 
aind die Energie absorbieranden Teilchen Kohleteilchen und iat daa 
aelbatoxidierende Bindemittel Nitrocellulose. Daa vernetzbare Harz 
uird vorzugaueiae durch ein Vernetzungsmittel vernetzt. Wie nachful- 
gend ausfuhrlicher erlSutert uird, uird die Vernetzungareaktion in 
einfacher LJeiae durch Uarme initiiert. Die laserempfindliche Schicht 
iat zuiachen einem lithographiachen Subatrat und einem Siliconkaut- 
achukfllm angeordnet. Auf der Platte uird ein Bild durch Beachreiben 
mit einem Laaer in ublicher liielae aufgezelchnet. Bestirrante Bereiche 
der laaerempf indlichen Schicht uerden durch den Laaeratrahl gelfiat 
Oder entf ernt und ergeben so ein Bild auf der Platte. 

Die geroaB der Erfindung veruendete laserempfindliche Schicht absor- 
blert Strahlung in dem infraroten und sichtbaren Bereich. Ein geeig- 
neter Strahl kann durch Anuendung von YAG-Laser ( Yttrium - Aluminium- 
Granat - Laaer ) 9 der eine effektive Wellenlange von etua 1 f 06 
Mikron hat, oder durch Anuiendung einea Argonlaaeratrahla mit einer 
effektiven IdellenlSnge in dem Bereich von etua D f 48 bia etua 0 f 52 
Mikron erzielt uerden* Der Strahlungaenergieatrahl uird auf die laaer- 
empflndliche Schicht gerichtet und lost oder verdampft und entfernt 
diese und den daruber liegenden Slllconkautachuk in beatimmten Berei- 
chen und legt daa darunter liegende Subatrat frei. 
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In den mit dem Laser bestrahlten Bereichen warden die laaerempf ind- 
liche Schicht und der Siliconkautachuk entfernt und uiird daa darunter 
befindliche lithographiache Subatrat freigelegt. Die Platte nimmt dann 
Farbe in dem von LaaerBtrahl getroffenen Bereich an und weist Farbe 
in den Nichtbildbereichen ab f ueil dieae letzteren Bereiche Silicon- 
kautaohuk aufueiaen. Die ao mit einer Abbildung versehene Platte uird 
einer geeigneten Behandlung unteruorfen, uiie z.B. erwarmt, um daa Harz 
in den zurGckgebliebenen Teilen der laserempfindlichen Schicht zu ver- 
netzen, uodurch aich eine feate Blndung zuiiachen dem SiliconkautBchuk- 
film und dem darunter befindlichen Subatrat bildet und dauerhafte 
Hintergrundbereiche auf der Flachdruckplatte gebildet uierden. 

In den Zeichnungen gibt die Figur 1 den zusammengesetzten Aufbau dea 
Begenatanda der Erfindung uieder. DaB Subatrat 10 kann ein Bogen aua 
einem Material aein, daa Dblicherueiae ala trager fur Off setverviel- 
faltigungBplatten benutzt uird, ude z.B. Metall, inabeaondere Alumi- 
nium, Papier oder Kunatatoff. Bei der uiiedergegebenen AuafDhrungaform 
beateht daa Subatrat 10 aua Aluminium. Ueil Metall, bile Aluminium, 
atark wlrmeleitend 1st, uird zur Verhinderung dea Ableltena von durch 
den LaBer gelieferte liiarmaenergie von dem Metall das Subatrat 10 mit 
einer iBolleraohicht 11 aua einem oleophilen oder farbaufnehmenden 
Harz versehen. 

Die ZusammenBetzung dea Harzea fur die Schicht 11 iBt nicht ueBentlich, 
und irgendwelche oleophilen Harze, die Dblicherueiae auf dem Gebiet dea 
lithographlachen Druckana veruandet uerden und gut an dem Metall haften 
eind geeignet. Die Uahl einea aolchen Harzea kann von dem Fachmann 
lelcht gBtroffen uerden. Beiaplele fUr farbaufnehmende Harze, die nach 
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der Erfindung veruendet uierden kBnnen, aind Phenol- und Kreaol-For- 
maldehyd-Harze 9 inabeaondBre die Navolakharze, Harnstoff-Formaldehyd- 
Harze 9 MBlamin-Formaldehyd-Harze, Vinylharze, Alkydharze, Polyeater- 
harze, einachlleBlich Polyraethacrylat- und Poly3thacrylatharze 9 Poly- 
amlnde (Nylon) 9 Polyvinylacetat, Polyvinylchlorid, Polyvinyliden- 
chlorid, Polyatyrol, Copolyraeriaate von Styrol und Butadlen und Poly** 
alkylen, lnabaaondere PolySthylen. Die Iaolierschlcht 11 kann nach 
□bllchen Baschichtungstechniken in Form elnar hfissrlgen Latex oder ei- 
ner LBaung in organlachero LSaungamittel auf daa Subatrat 10 aufgetra- 
gen uerdan 9 Daa Harz kann auch durch Extrudieren im Schraelzzutaand 
aufgetragen warden, d.h© 9 nach einer Technik, die im allgemeinen ala 
■HeiBachmalZBxtruaian n bezelchnet uird. In einigen Fallen kann ein 
Film bub Binem Harz 9 uia z.B # Polyathylen, Polyatrol oder Polyvinyl- 
acetat, auf daa Subatrat 10 aufgaschlchtet warden* 

Qber dar Iaolierachicht 11 uiird die laaarempflndliche Schicht 12 auf- 
getragen, die Teilchen 9 uelche Laeerenergie abaorbieren, wie z*B* RuB, 
ein aBlbatoxidierandea Bindendttel, tuie z.B # Nitrocelluloae, und ain 
vernatzbarea Harz, toie z.B. °Novolak l, -Harz gemeinaam rait Binem Ver- 
netzungamittel enthMlt. Auf die laaerempflndliche Schicht 12 hdrd eine 
Siliconkautachukdeckachlcht 13 aufgetragen. Nach einer bevorzugten, 
nlcht dargeatellten Auafuhrungaf orm uird zur Sichsratellung einer gu- 
ten haftfeatigkait zuiachen der laaererapf indlichan Schicht und dar 
Siliconkautachukdeckachlcht 13 eine Qrundier schicht fur Siliconkaut- 
achuk, bile z»B # aua Polytetrabutyltitanat oder Polytetraiaopropyl- 
titanatp aufgetragen* 
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Uenn die laaerempfindlichewSchicht 12 von einer geeigneten Laaerstrah- 
limg getroffen uird, oxidiert Oder verbrennt ale. Die Verbrennungs- 
produkte von den bestrahlten Bereichen der laserempf indlichen Schicht 
12, die helB und mlndeptens teilwelse gasfortnig sind, verauchen, aus 
dem EinschluB zurtachen den Schicht en 13 und 11 zu entueichen. Das Er- 
gebnia davon iat 9 uie es in der Figur 2 dargestellt 1st, daB der auf 
dam bestrahlten Bereich befindllche Siliconkautschuk entuieder durch 
die entueichenden Verbrennungaprodukte direkt entf ernt uird oder daB 
die Bindung dee Siliconkautachuks an die darunter liegenden Schichten 
ao hinrelchend geachuficht uird, daB der Siliconkautschuk durch Anwen- 
dung einer geeigneten Entuicklerloaung entf ernt uerden kann. 

Nach dem Entuickeln uird die mit dem Bild veraehene Platte einer Warme- 
behandlung, z.B. unter Anuiendung einer Temperatur von 20^°C f fQr eine 
halbe Minute unteruorfen, urn die Haftfeatigkeit des in den Hinter- 
grundbereichen zurQckgebliebenen Siliconkautschuk a zu erhohen, wodurch 
die Gebrauchslebenedauer der Platte verlangert uird* 

Belaplel 1 

Auf elnen Bogen aus einem Mylar-Polyeaterfilm mit einer Dicke von 
0,076 mm uurde eine laserempf indliche Schicht mit der folgenden Zu- 
sanmenaetzung aufgetragen: 

Behdchtatelle 

RuB 15,4 
Nitrocellulose (selbatoxidierend) 7,7 
"Novolak n -Harz (nichtoxldiarendeB vernetzbarea Harz) 60 f 9 
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Melaminderivat ala Vernetzungsmittel ("Cymel" 301, 
verkauft von American Cyanamid Co.) 

p-Toluolaulfonaaure (Katalyaator) 

Methyiathylketon in einer Menge f die auareicht, den gesamten Feat at off- 
gehalt auf 20 Gew.-% einzuatellen. 

Die Beachichtungsraaaae uurde auf daa Subatrat unter Benutzung eifcea 
Mayerataba Nr. 6 auf getragen und getrocknet. Daa Geuicht der trocknen 
Schicht betrug 0,07** g/m 2 £o,5 pounda per reamC 3300 aquare feet )]. 

Auf dieaer laaerempfindlichen Schicht uiurde eine Binde- bzu. Grundier- 
schicht aua Polytetrabutyltitanat (DuPont "Tyzor" PB) aufgetragen, um 
die Haftfeatigkeit zuiachen der laaerempfindlichen Schicht und der 
nachfolgend aufgetragenen Siliconkautachukachicht zu erhfihen. Die Grun- 
dierachicht uurde in Form einer 4%igen LQaung in einem organiachen 
Loaungamittel unter Anuendung einea Mayerataba Nr.6 in einer Nennmenge 
von ueniger ala 0,008 g/m 2 (0 f 1 pound per ream) (bezogen auf daa Trok- 
kengeudcht) auf getragen. Darauf uurde eine Schicht aua Sillconkautachuk 
("Dou Corning 79-037 RTV") rait einem Mayerstab Nr. 16 in einer Menge 
von 0,W» g/m 2 (3 pounda per ream)(bezogen auf daa Trockengeuicht) auf- 
getragen* 

Ein Bild uurde in die Platte mit einem YAG-LasBratrahl gefitzt* Die 
Platte uurde unter Benutzung von Naphtha-Lfiaungamlttel zur Entfemung 
von Reaten in den beBtrahlten Bereichen entuickelt, uobei daa in den 
Bildbereichen freiliegenda Polyeateraubatrat zurOckblieb. 

Die entuickelte Platte uurde auf einer Of f aetvervielfiltigungapreaae 

5098A0/0756 



15,4 
0,6 



- a - 



2512038 



ohne Ingangsetzen des BeuOBaerungBsyatems angebracht und lieferte 
viele zufriedenatellende Abdrucke. 

Belaplel 2 

Auf eine rait einem Oberzug aus vernetztera Carboxypoly (vinylbenzal) 
harz (in der US-Patentachrift 3 776 BBB beschrieben) versehane 
Aluminiurofalie ndt elner Dicke van 0 f 1Z7 ram uurde eine laserempfind- 
liche Sohicht ndt der folgenden ZuaamrnenBetzung auf getragen : 

Geudohtetelle 



RuB 1 Q 

Nitrocellulose (selbatoxidierend) 5 

■Novolak^-Harz (nlchtoxidlerend) 50 
Melandnderivat ale Vernetzungamittel (*Cymel» 301, 
verkauft von American Cyanamid Co*) 2,5 
p-Toluolsulf onsSure 0 f 1 



Methylithylketon in einer Menge, die auarelcht, deii gaaenrten Feat- 
Btoff gehalt auf 20 Geuu-% einzuatellen. 

Die BeschichtungamaaBe uurde auf das Substrat unter Anuendung eines 
Hay or at aba Nr.lt auf gatragen und getrocknet. Das Geuicht der trocknen 
Schlcht betrug 0,096 g/m 2 Q), 65 pounds per ream (3300 square feet)]. 

Auf disse laserempf indlichs Schicht uurde eine Binde- bzu. Grundier- 
schioht sus Polytetrsbutyltitsnst (DuPont "Tyzor»PB) sufgetrsgsn, urn 
die Hsftfsstigksit zwischen der Isssrsmpfindliohen Schicht und der 
nachfolgend aufgetragenen Silioonksutachukachicht zu erhfihen. Die 
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Grundierachicht uurde in Form einer Wigen LBaung in ainem organiechen 
LBsungamittel ndt ainem Mayaratab Nr. 5 in ainar Nennmenge von uenl- 
ger ala 0,008 g/m 2 CO f 1 pound per ream) (bezogan auf daa Trockange- 
•uicht) aufgatragan. Darauf nurde aina Schicht aua Siliconkautaohuk 
("Dou Corning 79-037 RTV») mit einam Mayeratab Nr.16 in ainpr Menge 
von 0,M* g/» 2 (3 pounda per ream) (bezogen auf daa Trookengeuiicht) 
aufgetragen. 

Ein Bild uiurda in die Platte rait ainem YAG-Laaeratrahl geBtzt. Oie 
Platte uurde durch Auftragan von NaphthalBaungamittal zur Entfernung 
van Resten in den baatrahlten Beraichan entuickelt, uobai daa in den 
Bildbereichan freillagende Aluminiumaubatrat zurBokblieb. 
Die entnickelte Platta uurde auf einer OffaatvervielfBltigungapreaaa 
ohna Ingangaatzen daa Beuaaaerungaayatema angabracht und lief arte 
viele zufriedenatallende Abdrucke. 

Die Erfindung 1st unter Bezugnahma auf bavorzugta Auaf Qhrungaforman 
beaohrieben uiordan. Im Rahman dar Erfindung aind viala fBr dan Faoh- 
mann araichtliche Anderungen und Abuandlungen mBglioh. 
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Patentanspruche 

Q^} Trockanflaohdruckplatte, dadurch gekennzeichnet, daB sie auf einem 
f arbaufnehmenden Substrat eine laserempfindliche Schicht, die Laser- 
energie absorbiarende Teilchen, ein aelbstaxidierendes Bindemittel und 
ein vemetzbares Harz enthait, und einen auf dleser Schicht liegenden 
und in haftf estem Knntakt ndt dieser Schicht bef indlichen Siliconkaut- 
achukf ilm enthait ♦ 

2. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat 
Met all 1st, daa mlt einer Schicht aus einem oleaphilen Harz versehen 
iat. 

3. Platts nach Anapruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Teilchen RuB slnd* 

km Platte nach einem der Anaprflche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB das aelbatoxidierende Bindemittel Nitrocellulose ist # 

5. Uerfahren zur Heratellung einer Trockenflachdruckplatte nach An- 
spruch 1, die ndt ainem Bild versehen 1st, dadurch gekennzeichnet, 
daB 

a) Laserenergie auf eine Platte gerlchtet tuird, die ein f arbaufnehm- 
endea Substrat, eine laserempfindliche Schicht, die Laserenergie ab- 
aorbierenda Teilchen ein selbatoxidierendea Bindemittel und ein ver- 
netzbarea Harz enthBlt, und einen auf dieser Schicht liegenden und in 
haf tfaatam Knntakt mlt dieser Schicht bef indlichen Slliconkautachukfllm 
enthSlt, ao daB Bereiche des Siliconkautschukfilma unter Bildung eines 
BildB selektiv gelQat Oder entfemt uierden, 
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b) die Platte entuickelt und 

c) daa beaagte vemetzbare Harz vernetzt uird. 

Dr.Ve / Ob 
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